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(54) Title: COSMETIC COMPOSITION CONTAINING A BLOCK COPOLYMER CONSISTING OFBLOCKS WITH DIFFER- 
ENT REFRACTIVE INDICES 

^ (54) Titre : COMPOSITION COSMETIQUE CONTENANT UN COPOLYMERE SEQUENCE CONSTITUE DE SEQUENCES 
A INDICES DE REFRACTION DIFFERENTS 

•/) 

V© 

t~- (57) Abstract: The invention concerns a cosmetic composition comprising, in a cosmetically acceptable medium, at least a block 
*ft copolymer consisting of at least two polymer blocks, each of the polymer blocks having a refractive index more or less by at least 
^ 0. 1 unit than the refractive index of the neighbouring polymer block(s). Said composition can be used for hairstyling. 

o 

(57) Abrege : La presente invention conceme one composition cosmStique comprenant, dans un milieu cosmetiquement acceptable, 
Q au moins un copolymere sequence constitu4 d'au moins deux sequences polymeres, chacune des sequences polymeres ayant un 
indice de refraction suDerieur ou inferieur d'au moins 0,1 unite a l'indice de refraction de la ou des sequences polymeres voisines. 
Cette composition cosm&iqne peut lire appliquee a la mise en forme des cheveux. 
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COMPOSITION COSMETIQUE CONTENANT UN COPOLYMERE 
SEQUENCE CONSTITUE DE SEQUENCES A INDICES DE 
REFRACTION DIFFERENTS 

5 

' La prfisente invention est relative a une composition cosm£tique 
comprenant au moins ua copolymere sequence" aux propri6t£s optiques 
particulieres et a son application dans le traitement des cheveux, en 

10 particulier leur mise en forme. 

En cosm6tique, on utilise notamment des produits de coiffage 
pour augmenter le volume de la coiffure, mettre en forme les cheveux et 
maintenir la coiffure. Les produits actuels n'alterent pas ou peu la 
brillance de la chevelure, mais ne l'amSliorent pas non plus. 

15 . . La demandere.sse a trouve 1 de maniere surprenante qu'eh utilisant 

des compositions comprenant, dans un milieu cosm6tiquement acceptable, 
des copolymeres sequences aux propriStds optiques particulieres, on 
pouvait am61iorer la brillance de maniere importante tout en conservant 
1'aspect naturel des cheveux. 

20 Par ailleurs, on s'est 6galement apercu que 1'utilisation de ces 

compositions permettait d'avoir au toucher une sensation de cheveux plus 
dpais. 

Un objet de l'invention est done une composition cosmStique 
comprenant, dans un milieu cosm6tiqueme.nt acceptable, un copolymere 
25 sequence" constitue" d'aii moins deux sequences polymeres, chacune des 
sequences polymeres ayant un indice de refraction sup6rieur ou infdrieur 
d'au moins 0,1 unite" a l'indice de refraction de la ou des sequences 
polymeres voisines. 

L'invention a encore pour objet un proc6de" de traitement des 

30 cheveux. 

Un autre objet de l'invention est constitue" par un procede" de 
mise en forme des cheveux. 
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D'autres objets, caracteristiques, aspects et avantages de 
l'invention apparattrorit encore plus clairement a la lecture de la 
description et des divers exemples qui suivent. 

La composition cosmetique conforme a l'invention comprend, 
5 dans un milieu cosmetiquement acceptable, au moins un copolymere 
sequence constitue d'au moins deux sequences polymeres A et B, chacune 
des sequences polymeres A ayant un indice de refraction superieur ou 
inferieur d'au moins 0,1 unit^ a l'indice de refraction de la ou des 
sequences polymeres B voisines. 
10 L'indice de refraction est mesure sur des echantillons, sous 

forme de films, d'un polymere constitue par le(s) monomere(s) d'une 
sequence. Ce film polymere est forme par enduction sur une plaquette de 
silicium et on effectue la mesure de l'indice de retraction par 
ellipsometrie en modulation de phase sur un appareil de Jobin Yvon, 
.15 Uvisel DH10. Les conditions de mesure sont les suiv antes : 

- angle d'incidence. : 70 0 

- diametre du faisceau : 1 mm 

- temps d'integration : 200 ms. 

L'appareil permet de determiner 1'epaisseur de la couche d'oxyde 
20 qui a pu se former naturellement a l'air sur la plaquette de silicium, 
1'epaisseur du polymere et.son indice de refraction pour des longueurs 
d'onde de 248 a 827 nm, de preference de 400 a 700 nm. 

Chaque sequence du copolymere sequence est done caracterisee 
par un indice de retraction, Si on designe par n A l'indice de refraction 
25 d'une sequence A du copolymere sequence et par ^ l'indice de refraction 
de la sequence B adjacente du copolymere sequence, ces deux indices 
doivent satisfaire a la condition suivante : 
|n A - n B |s 0,1. 

Le nombre de sequences presentes dans le copolymere sequence 
30 de l'invention est superieur ou egal a 2, de preference il est egal a 2 ou 3. 

Les copolymeres sequences qui conviennent dans l'invention, 
sont synthetises a partir des monomeres notamment choisis parmi l'acide 
acrylique, l'acide methacrylique, le N,N-dimethylacrylamide, . le 
methacrylate de dimethylaminoethyle quaternise ou non, le 
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methacrylamide, le N-t-butylacrylamide, l'acide maleique et ses demi- 
esters, l'anhydride maleique, l'acide crotonique, " l'acide itaconique, 
i'acrylamide, les (meth)acrylates hydroxytes tels que le methacrylate 
d'hydroxyethyle, le chlorure de diallyldim6thylammonium, la 
5 vinylpyrrolidone, les ethers vinyliques tels que le m£thyl6ther vinylique, 
les maleimides, la vinylpyridine, le vinylimidazole, d'autres composes 
heterocycliques vinyliques polaires, les styrene T sulfonates, les alcools 
allyliques, les alcools vinyliques, les sels de l'un quelconque des acides 
et amines enumeres ci-dessus, les esters d'acide acrylique ou 

10 ' methacrylique des alcools en C r C 18) comme le methanol, l'ethanol, le 
methoxyethanol, le 1-propanol, le 2-propanol, le 1 -butanol, le 2-m£thyl- 
1-propanol, le 1-pentanol, le 2-pentanol, le 3-pentanol, le 2-m6thyl-l- 
butahol, le 1-me'thyl-l-butanol, le 3-m6thyl-l-butanol, le l-mfithyl-l- 
pentanol, le 2-m6thyl-l-pentanol, le 3-methyl- 1-pentanol, le t-butanol, le 

15 cyclohexanol, le neodecanol, le 2-ethyl-l-butanol, le 3-heptanol, l'alcool 
benzylique, le 2-octanol, le 6-m6thyl-l-heptanol, le 2-6thyl-l-hexanol, le. 
3,5-diraethyl-l-hexanol, le 3,5,5-trimethyl-l-hexanol, le l-d6canol, le 1- 
dodecanol, le l-hexad6canol, le 1-octadecanol, et autres similaires, de 
preference des alcools en C r C l2 , les acrylates fluor^s tels que le 2- 

20 perfluorooctylacrylate d'ethyle ; le styrene ; un polystyrene ; l'acetete de 
vinyle ; le chlorure de vinyle; le chlorure de vinylidene ; le propionate de 
vinyle ; l'alpha-methylstyrene ; le t-butylstyrene ; le butadiene ; le 
cyclohexadiene ; l'^thylene ; le propylene ; le vinyltoluene ; et leurs 
melanges. 

25 Les monomeres ci-dessus peuvent Stre polym6ris6s par une 

quelconque technique de polymerisation connue de l'homme de metier, 
par exemple, par polymerisation radicalaire, anionique ou cationique, ou 
par polycondensation. On utilise de preference une polymerisation 
radicalaire contr616e. Cette technique recente est notamment decrite dans 

30 "New Method of Polymer Synthesis", Blackie Academic & Professional, 
Londres, 1995, volume 2, page 1, ou Trends Polym. Sci. 4, page 183 
(1996) de C. J. Hawker), et en particulier, JACS, 117, page 5614 (1995), 
de Matyjasezwski et al. decrit la polymerisation radicalaire par transfert 
d'atome. Ces techniques permettent a present de synthetiser par voie 
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radicalaire une tres grande variete de copolymeres sequences "sur 
mesure" dans des conditions operatoires plus facilement jndustrialisables 
que cela n'etait le cas pour la polymerisation anionique ou cationique, et 
permet ainsi un ajustement des propri6t6s physico-chimiques des 
5 polymeres en fonction de l'application envisagee. 

Le copolymere ainsi polymerise, que Ton utilise de preference 
dans la composition cqsmetique de l'invention est, un polystyrene/poly(2- 
perfluorooctylacrylate d'ethyle). 

Les copoiymeres sequences selon Tinvention pr6sentent une 
10 masse molaire moyenne en poids, mesuree par diffusion de la lumiere, 
comprise entre 10 000 et 500 000 g/mol, et de preference entre 20 000 et 
200 000 g/mol. 

La proportion de copolymere(s) sequence(s) est comprise entre 
0,001 et 10 % en poids, de preference entre 0,1 et 5 % en poids, par 

15 rapport au poids total de la composition cosraetique. 

Les compositions cosmetiques selon l'invention contiennent un 
milieu cosmetiquement acceptable dans lequel le copolymere sequence de 
l'invention peut etre soluble oil disperse. Ce milieu comprend de Teau 
et/ou des solvants organiques cosmetiquement acceptables. 

20 Par milieu et solvant cosmetiquement acceptables, on entend un 

milieu et un solvant compatibles avec toutes les matieres keratiniques 
telles que la peau, les ongles, les cheveux, les cils et sourcils, les levres 
et toute autre zone du corps et du visage. 

Les solvants organiques peuvent representer de 0.5 a 90% du 

25 poids total de la composition. lis peuvent gtre choisis dans le groupe 
constitue par les solvants organiques hydrophiles, les solvants organiques 
amphiphiles, les solvants organiques lipophiles et leurs melanges. 

Parrai les solvants organiques hydrophiles, on peut citer, par 
exemple, des mono-alcools inferieurs, lin6aires ou ramifies, comportant 

30 de 1 a 8 atomes de carbone comme l'ethanol, le propanol, le butanol, 
l'isopropanol, l'isobutanol ; l'acetone ; des polyethyleneglycols 
comportant de 6 a 80 motifs ethyleneoxy ; des polyols tels que le 
propyleneglycol, le butyleneglycol, le glycerol, le sorbitol ; les mono- ou 
di-alkyl-isosorbides dont les groupements alkyle component de 1 a 5 
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atomes decarbone comme le dim£thylisosorbide ; les 6thers.de glycol 
comme lather mondmgthylique ou mono-6thylique de di6thyleneglycol et 
les Others de propyleneglycol comme l'6ther mfithylique de 
dipropyleneglycol. 

5 Comme solvants organiques amphiphiles, on peut citer des 

polyols tels que des de\riv6s de polypropyleneglycol (PPG) comme les 
esters de polypropyleneglycol et d'acide gras v les dthers de PPG et 
d'alcool gras, par exemple, Toldate de PPG-36 et l'6ther ol6ylique de 
PPG-23. 

10 Comme solvants organiques lipophiles, on peut citer, par exemple, 

les hydrocarbures tels que l'hexane, l'heptane et l'octane ; les esters d'acides 
monocarboxyliques ou polycarboxyliques tels que l'adipate de diisopropyle, 
I'adipate de dioctyle, les benzoates d'alkyle, le malate de dioctyle. 

La composition cosme^ique selon l'invention peut comprendre en 

15 outre un ou piusieurs adjuvants choisis parmi les adjuvants classiques 
utilises en cosm^tique tels, que, par exemple, les charges, les pigments, 
les colorants, les tensio-actifs, les filtres solaires, les cires naturelles ou 
synthfitiques, les anti-oxydants, les parfums, les conservateurs, les 
sequestrants, les agents anti-chute des cheveux, les agents anti- 

20 pelliculaires, les stabilisateurs de mousse, les agents propulseurs, les 
c6ramides, les vitamines ou proVitamines, ou d'autres adjuvants 
cosmgtiques bien connus. 

L'homme de metier Yeillera a choisir le ou les 6ventuels additifs 
et leur quantity de maniere a ce que les propri6tes avantageuses attaches 

25 intrinsequement a la composition de l'invention ne.soieht pas alt6rees par 
l'addition envisage^. 

Les compositions selon l'invention peuvent se presenter sous 
toutes les formes appropriSes et connues de l'homme de mfitier, 
notamment sous forme de solutions du type lotions ou scrums ; sous 

30 forme de gels aqueux du hydroalcooliques ; sous forme d'6mulsions 
obtenues par dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E) 
ou inversement (E/H), de consistance liquide plus ou moins 6paisse telle 
que des laits et des cremes plus ou moins onctueuses. Ces compositions 
sont preparers selon les mdthodes usuelles. 
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Les compositions selon l'invention sont de preference utilises 
comme produits capill.aires, notamment pour le maintien de la coiffure 6u . 
la mise en forme des cheveux. Elles peuvent en outre donner des effets 
temporaires de coloration aux cheveux, ou bien assurer la protection des 
5 cheveux contre les effets des radiations UV, tout en apportant des 
proprie'tes de maintien ou de fixation des cheveux. 

Les compositions capillaires, selon.. l'invention, sont de 
preference des shampooings, des gels, . des lotions de mises en pli, des 
lotions pour le brushing, des compositions de fixation et de coiffage 
10 telles que des laques ou spray. 

Les lotions peuvent Stre conditionnees sous diverses formes, 
notamment dans des vaporisateurs, des flacons-pompe ou dans des 
recipients aerosol afin d'assurer une application de la composition sous 
forme vaporised ou sous forme de mousse. De telles formes de 
15 conditionnement sont indiquees, par exemple lorsqu'oh souhaite obtenir 
un spray, une mousse pour la fixation ou le traitement des cheveux. 

Le procede de traitement selon l'invention consiste a appliquer 
la composition sur les cheveux rinces ou non, de preference sous la forme 
d'un spray, soit a l'aide d'un flacon pompe, soit a l'aide d'un aerosol. 
20 Selon un mode de realisation de cette invention, les 

compositions sont de preference utilisees en mode non rinc6. 

Le procede de mise en forme des cheveux selon l'invention 
consiste a pulveriser sur l'ensemble de la chevelure une composition 
selon l'invention, a laisser agir et secher la composition. Les cheveux 
25 peuvent Stre alors mis dans la forme souhaitee, soit avant 1'application, 
soit immediatement apres. 

Le temps de sechage peut Stre variable et est fonction de la 
nature de la composition. 

Les cheveux, apres peignage, presentent une brillance accrue et 
30 une qualite de toucher tres agreable. 

Les exemples suivants sont destines a illustrer la presente 
invention sans presenter un caractere limitatif. 
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EXEMPLE 1 

Composition 1 

5 On prepare le polymfcre disdquenc6 polystyr6ne/poly(2- 

perfluorooctylacrylate d'ethyle) a partir des reactifs suivants : 

- monomere 2 : 2-perfluorooctylacrylate d'ethyle . 

(Tg = 40 °C) 50 g 

- amorceur : 2-bromoisobutyrate d'ethyle 

10 (EtOCOC(CH 3 )2Br (M = 195 g/mol) 0,195 g 

- CuBr (M = 143,5 g/mol) 

(quantite correspondant a lxlO* 3 mole) 0,1425 g 

- Ligand : bipyridine (M = 156 g/mol) 

(quantite correspondant a 2xl0" 3 mole) 0,3125 g 

15 Les indices de refraction, tels que mesur^s selon la methode 

, indiquee ci-dessus, du polystyrene et du poly(2-perfluorooctylacrylate 
d'ethyle) valent respectivement 1,59 et 1,35. La difference entre les deux 
indices de refraction est bien superieure a 0,1. 

20 Premiere etape : preparation du polystyrene 

Les monomeres sont distiiies au prealable. 
Dans un reacteur hermetique et comportant une arrivee d'azote, 
on melange l'amorceur, le complexe de cuivre et le ligand, puis on ajoute 
le monomere 1. 

25 On chauffe sous azote & 120 °C, puis on laisse reagir a 120 °C 

pendant 4 heures en coupant l'arrivee d'azote. 

Deuxieme etape : formation de la deuxieme sequence a l'extremite du 
polystyrene 

30 On ajoute alors le monomere 2 et on laisse a nouveau reagir 

pendant 4 heures a 120 °C. 

Apres reaction, on laisse refroidir le melange reactionnel. On 
obtient une solution visqueuse verte que Ton dissout dans le 
dichloromethane. On fait passer la solution de polymfere sur de l'alumine 
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neutre et on fait pr^cipiter la solution limpide obtenue dans un melange 
m6thanol/eau (80/20) avec un rapport polymere/precipitant de 1/5. 

On obtient 96 g de polymere se prdsentant sous la forme de 
produit visqueux, ce qui correspond a un rendement de 96 %. 

On caractdrise le produit par chromatographie par permeation de 
gel (CPG) dans du t^trahydrofurane (THF), avec un Equivalent de 
polystyrene lin<Saire. La detection se fait par diffusion de lumiere. Le 
copolymere sequence" pr^sente une masse molaire moyenne en poids de 
115 000 g/mol et Tindice de polydispersite est 6gal a 1,6. 

Le copolymere ainsi obtenu est soluble dans l'acfitate d'ethyle et 
on prepare la composition 1 en introduisant dans l'acetate d'ethyle 5 % en 
poids du copolymere sequence" obtenu, par rapport au poids total de la 
composition. 

On applique la composition 1 a raison de 1 g pour une meche de 
2,5 g de cheveux chStains europeensnaturels. 

On laisse secher les cheveux a I'air libre et on note, par rapport 
aux cheveux non trails, une brillance nettement ameUiorge. 

Les cheveux sont doux et presentent du corps au toucher. 

Les meches de cheveux traitges sont testers par un jury et les 
rSsultats sont regroup6s dans le tableau 1 ci-dessous. 



EXEMPLE COMPARATIF 1 

25 

Composition A 

On utilise le polymere sequence" polystyrene/poly(ethylene/bu- 
tylene) disponible aupres de la socigte SHELL sous la denomination 
commerciale KRATON G1701. Ce copolymere presente 37 % de styrene 
30 et 63 % d'ethylene/butylene. 

Le polystyrene prSsente un indice de refraction de 1,59 tandis 
que le poly(ethylene/butylene) presente un indice de refraction de 1,5. 
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La composition A est pr6par6e par introduction de 5 % en poids 
du polymere dans l'acdtate d'6thyle ; par rapport au poids total de la 
composition. 

On applique la composition A a raison de 1 g pour une meche de 
2,5 g de cheveux chStains europdens naturels. 

Les meches de cheveux traitfies sont testers par un jury et les 
rSsultats sont regrouped dans le tableau 1 ci-dessous. 



10 EXEMPLE COMPARATIF 2 

Composition B 

On prepare la composition B a partir des composants suivants : 

15 Silicone ph6nyl£e 0,1 %■ 

(DOW. CORNING 556 fluid cosmetic) 

Alc'ool qsp 100 % 

On applique ensuite cette composition a raison de 1 g pour une 
20 meche de 2,5 g de cheveux ch&tains europSens naturels. 

Les meches de cheveux trait6es sont testers par un jury et les 
rSsultats sont regrouped dans le tableau 1 ci-dessous. 

Un jury de 10 personnes note les caracte*ristiques cosmgtiques 
25 des meches trait6es et non-trait6es : 

- quality du toucher (de 0 a 5, 0 = tres mauvaise, 5 = tres bonne), 

- douceur (de 0 a 5, 0 = tres rfiche, 5 = tres bonne), 

- proprete" des doigts apres toucher (de 0 a 5, 0 = tres mauvais, 5 = tres 
propre), 

30 - brillance (de 0 a 5, 0 = terne, 5 = tres brillant), 

- aspect de la brillance (de 0 a 5, 0 = aspect sale, 5 = aspect 
parfaitement naturel). 

Les rSsultats sont indiquSs dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 



Meches 


Quality du 
toucher 


Douceur 


Proprete* 
des doigts 


Brillance 


Aspect de 
la brillance 


traitSes par la 
composition 1 


4,25 


3,5 


4,25 


4,5 


4,0 


traitfies par la 
composition A 


2,25 


1,75 


2,0 . : . 


3,5 


3,0 


traitfies par la 
composition B 


1,25 


2,25 


1,75 


4,0 


0,75 


non-trait^es 


4 


3,25 


5 


2,75 


4 



D'apres les r^sultats indiqu6s dans le tableau 1, les meches 
trait6es par la composition 1 pr^sentent des carac.tSristiques cosm6tiques 
nettement meilleures que celles des meches traitSes par les compositions 
. AetB. 

10 En particulier, pour les meches traitges par la composition B, les 

cheveux collent les uns aux autres. On peut les sgparer par un coup de 
peigne, mais l'effet collant des cheveux r6apparait tres vite, donnant un 
aspect sale aux cheveux. 

Par contre, les cheveux trails par la composition 1 ne 

15 prfisentent pas du tout ce phfinomene. Les cheveux n'ont aucune tendance 
a se coller les uns aux autres. Nous notons 6galement pour la composition 
1, par rapport aux cheveux non traites, une brillance nettement am61ior6e; 
Les cheveux traiteV par la composition 1 sont Sgalement donx et 
prSsentent du corps au toucher. 

20 
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REVENDICATIONS 

1. Composition cosmetique comprenant, dans un milieu 
cosmetiquement acceptable, au moins un copolymere sequence, 

5 caracterisee en ce que ledit copolymere sequence est constitue d'au moins 
deux sequences polymeres A et B, chacune des, sequences polymeres A 
ayant un indice de refraction superieur ou inferieur d'au moins 0,1 unite a 
l'indice de refraction de la ou des sequences polymeres B voisines. 

2. Composition cosmetique selon l'une quelconque des 
10 revendications precedentes, caracterisee en ce que le 'nombre de 

sequences presentes dans le copolymere sequence est superieur ou egal a 
2. 

3. Composition cosmetique selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee- en ce que le nombre de 

15 sequences presentes dans - le copolymere sequence est egal a 2 ou 3. . 

4. Composition cosmetique selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que les sequences sont 
prepares a partir des monomeres choisis parmi l'acide acrylique, l'acide 
raethacrylique, le N,N-dimethylacrylamide, le methacrylate de 

20 dimethylaminoethyle quaternise ou non, le methacrylamide, le N-t- 
butylacrylamide, l'acide maieique et ses demi-esters, l'anhydride 
maieique, l'acide crotonique, l'acide itaconique, l'acrylamide, les 
(meth)acrylates hydroxyies tels que le methacrylate d'hydroxyethyle, le 
chlorure de diallyldimethylammonium, la vinylpyrrolidone, les. ethers 

25 vinyliques, les maieimides, la vinylpyridine, le vinylimidazole, d'autres 
composes heterocycliques vinyliques polaires, les styrene-sulfonates, les 
alcools allyliques, les alcools vinyliques, les sels de Tun quelconque des 
acides et amines enumer6s ci-dessus, les esters d'acide acrylique ou 
methacrylique des alcools en C r C 1 „ les acrylates fluores, le styrene, un 

30 polystyrene, l'acetate de yinyle, le chlorure de vinyle, le chlorure de 
vinylidene, le propionate de vinyle, l'alpha-methylstyrene, le t- 
butylstyrene, le butadiene, le cyclohexadiene, l'ethylene, le propylene, le 
vinyltoluene, et leurs melanges. 
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5. Composition cosm6tique selon l'une quelconque des 
. revendications prec<Jdentes, caract(5ris6e en ce ledit copolymere sequence" 

est un copolymere polystyrene/poly(2-perfluoroqctylacrylate d'6thyle), 

6. Composition cosm£tique selon l'une quelconque des 
5 revendications pr£c6dentes, caracterisfie en ce que ledit polymere 

sequence" a une masse molaire moyenne en poids, mesure"e par diffusion 
de la lumiere, comprise entre 10 000 et 500 000 g/mol. 

7. Composition cosm^tique selon la revindication 8, caract6risee 
en ce que ledit polymere sequence - a une. masse molaire moyenne en poids 

10 comprise entre 20 000 et 200 000 g/mol. 

8. Composition cosm6tique selon l'une quelconque des 
revendications precgdentes, caract£ris6e en ce que la proportion de 
copolymere sequence" est comprise entre 0,001 et 10 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition cosmgtique. 

15 9. Composition cosmgtique selon l'une quelconque des 

. revendications. pr6c6dentes,. caract6ris6e en . Ce que ledit copolymere 
sequence" est soluble ou disperse" dans le milieu cosm6tiquement 
acceptable. 

10. Composition cosm6tique selon la revendication 9, 
20 caractensee en ce que ledit milieu cosmtJtiquement acceptable comprend 

de l'eau et/ou des solvants organiques cosm6tiquement acceptables. 

11. Composition cosmgtique selon la revendication 10, 
caracterisee en ce que les solvants organiques cosmStiquement 
acceptables sont choisis parmi les solvants organiques hydrophiles, les 

25 solvants organiques amphiphiles, les solvants organiques lipophiles et 
leurs melanges. 

12. Composition cosm^tique selon la revendication 11, 
caractensee en ce que les solvants organiques hydrophiles sont choisis 
parmi les alcools infdrieurs, lineaires ou ramified, comportant de 1 a 8 

30 atomes de carbone, l'ac6tone, les polySthyleneglycols comportant de 6 a 
80 motifs 6thyleneoxy, les polyois, les mono- ou di-alkylisosorbides dont 
les groupements alkyle ont de 1 a 5 atomes de carbone, et les 6thers de 
glycol. 
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13 

13. Composition cosm6tique selon la revendication 11, 
caractens6e en ce que les solvants organiques amphiphiles sont choisis. 
parmi les denveY de polypropyleneglycql (PPG) comme les esters de 
polypropyleneglycol et d'acide gras, et les Others de PPG et d'alcool gras. 
5 14. Composition cosm6tique selon la revendication 11, 

caractensSe en ce que les solvants organiques lipophiles sont choisis 
parmi les hydrocarbures, les esters d'acides monocarboxyliques ou 
polycarboxyliques. 

10 15. Composition cosm£tique selon l'une quelconque des 

pre"c£dentes revendications, caractens6e en ce qu'elle se prgsente sous la 
forme d'un produit capillaire. 

16. Composition cosmStique selon la revendication 15, 
caractensee en ce qu'elle permet la mise en forme des cheveux et le 

15 maintien de la coiffure. 

17. Proce'de' de traitement des cheveux, caractense" en ce'que l r on 
leur applique au. moins une composition selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 16. 

18. Proc^de" de mise en forme des cheveux, caracteTise" en ce que 
20 Ton pulverise sur les cheveux au moins une composition selon l'une 

quelconque des revendications 1 a 16, et apres avoir laisse" agir et secher, 
on met les cheveux dans la forme souhait6e. 

19. Utilisation d'une composition selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 16, comme produit de coiffage. 

25 
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